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Etiketten und. Zuschnitte mit Rttckseiten- 
praparation zum. Aufkleben auf Gecenstande 
aus Kartori, Kunststoff, Metall, Glas und' 
dgl .. ■ 

PUr' das Etikettieren von Flaschen, Dosen und Schachteln 

sowie zum Ober Ziehen von Kartons, Etuis und anderen fie-" 

* -firauchsgegenstariden werden in grofiem Ausmafce Etiketten 

und Zuschnitte aus Naturpapieren oder oberf lachenver- 

edelten Papieren, z . B • Chromo- oder Kambrikpapier , be- 

nutzt, die erst an der Verwendungss telle auf ihrer 

Rttdkseite mit dem erforderlichen Leim auf .wasseriger 

oder Dispersionsbasis v.ersehen werden. 

• ^ 
Derartige Etiketten bzw, Zuschnitte h*en den Hachte.il, - 

dafi sie beim Aufbringen des Leimes, bedingt durqh das 

Einschlagen der Feuchtigkeit des benutzten Kliebers, 

stark zum Rollen neigen, so dafi sie sich hS.uf ig nur 

schwierig auf den zu beklebenden Gegenstand aufbringen 

lassen. Ein weiterer Nachteil, der oft beobachtet wird, 

besteht darin, dafi der Leim sogar durch das Papier durch- 

^ schlSgt, so dafi auf der Oberseite des Etikettes oder des 

Zuschnittes nach dem Antrocknen sogenannte Leimfleckie 

entstehen, die das Etikett oder den Zuschnitt unansehn- 

lich machen. Es kommt aufierdem hauffe vor, dafi der Leim 

von dem Etikettenpapier abgestofieh wird, so dafe kein 

gleichmafiiger Leimauftrag eirfolgt und die Etiketten bzw. 

Zuschnitte schlecht auf dem beklebten Gegenstand haften. 
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Diese Nachteile werden durch die erf indungsgemSfien Eti- 
ketten bzw. Zuschnitte beseitigt, die dadurch gekenri- 
zeichnet sind, daft sie auf der zu beleimenden RUckseite 
vor dem Aufbringen des Leimes nit einer hydrophilen 
KunststoffprSparation ausgerUstet sind. Uiese PrSpara- 
tion nimmt den Etikettenleim gut an; sie verhindert je- 
doch, daft die Feuchtigkeit des Leimes in das Papier ein- 
schlSgt, so daft ein Rollen der beleimten Etiketten bzw. 
Zuschnitte vermfeden wird. Durch die genannte VorprSpara- 
tion wird auch verhindert, daft der Leim durch das Etikett 
Oder den Zuschnitt hindurchschlSgt . Infolge der hydro- 
philen Beschaffenheit der Preparation wird der Leim auch 
uber die ganze Etikett enf lfiche gleichnuiftig angenommen, so 
daft auch vollig einwandfreie Klebungen erhalten werden. 

Als TrSgerpapier fUr derart prftparierte Etiketten und Zu- 
schnitte kommen sowohl Naturpapiere als auch alle Arten 
von beschichteten Papieren in Frage, z. Chrono-, Glanz-, 
Glace-, Hochglanz-, Bronze-, Kunststoff- , Kambrik- und 
Velourspapier . 

Als TrSger fttr die Kunststof f-Pr£paration kSnnen anstelle 
von Papier auch Kunststoff-Folien, z. E. aus Polyvinyl- 
chlorid, Polyamid, Zellglas u. dsl. benutzt werden. 

FUr die hydrophilen RUckseitebeschichtungen der Papiere 
bzw. Kunststoff-Folien haben sich carboxylgruppenhaltige- 
Polyvinylverbindungen, z. 3. Polyacryls&ure, Methacryl- 

; sSure, MaleinsSure, CrotonsSure und deren Salze u. dgl. 
als geeignet erwiesen, und zwar auch in Form von Ilisch- 

{ polymer isaten oder Polymer isatgemischen mit anderen carbo- 
xylgruppenhaltigen Vinylverbindungen bzw. anderen yertr&g- 
lichen Verbindungen, z. 3. PolyacrylsSureestern, Poly- 
methacrylsaureestern, Polyvinylchlorid, Polyvinyliden- 

• chlorid, Polyvinylacetat , Poly vinylalky lather, Polyvinyl- 
acetal, Styrol usw. Bedingung ist nur, dafl das Mischpoly- 
merisat bzw. Polymerisatgemisch in Wasser quellbar ist. 
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Die Anordnung der einzelnen Schichten ist aus der bei- 
gefUgtep Zeichnung ersichtliph, in der in vergrofiertem 
Mafistabe A einen Querfichnitt durch ein erf indungsgemafi 
yorprapariertes Etikett aus Naturpapier und B einen 
Querschnitt durch ein erfindungsgemaft vorprapariertes 
Etikett aua einem oberfiachenveredelten Papier darstellt. 

In der Zeichnung bedeuten: 

1 bzw. 4 das Tragerpapier, das holzfrei oder holzhal- 

tig sein kann, 
3 den Oberflachenveredelurigsstrich und 

2 bzw. 5 die hydrophile RUckseitenpraparation aus. 

einer carboxylgruppenhaltigen Verbindung, auf 
Welche bei Gebrauch der Etiketten bzw. der 
Zuschnifcte der Leim auf getragen wird. 

Die neuen Etiketten, die in den verschiedensten Forraen, 
a. 8. quadratisch, rechteckig, kreisfbrmig, oval oder in 
unregeimgMgen Flachen ausgestanzt werden konnen, besit- 
zen den Vorteil, daB sie ohne zu rollen mit Hilfe eihes ; 
wa/Jrigen Klebers auf die ver;-hiedensten GegenstSnde, z. B. 
aus Metallen, Glas, Karton, Papier, Kunststoffen und Eolz, 
auf getclebt werden k&nnen . 

Nachatebend werden einige Beispiele fur die Kerstellunj 
von Etiketten oder ^ Zuschnitten r.it erf indungsgercafcer . 
RackseitenprUparation angeftihrt . 

Beispiel 1: 

5 kg PolymethacrylsUure werden, in 95. 1 Wasser suspendier.t. 
Anschliefteni rlihrt nan in die Suspension 3 1 25 Siges 
Amnoniak ein. Die so erhaltene'Losung wird mittels Streich- 
masehine durch, Waizenauftrag auf die RUckseit.e eines Chrc- 
mopapiWes auf ge stridden, wobei der. Auf trag , bezogen auf 
Trockensubstans, 10 g/qm betragt. :iach dem Trpcknen des 
aufgetragenen Filmes wird dies er zwecks Hartung ganz diinn 
mit einer 5 Sigen wSfirigen Losung von Aluminiunsulfat iiber-. 
spruht, und es wird anschlieflend wieder getrocknet . An- . 
steile der PolynethacrylsSure kann auch ein Copolyir.erisat . 
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aus 90 % Methacryls&ure und 10 % Vinylacetat verwendet 
werden. Die Trocknung des Kunststoff-Filmes erfolgt in 
einer TrockenhSnge . 

Beispiel 2: 

Es v/ird folgende Kunststoff 16sung aus einen carboxyl- 
gruppenhaltigen Copolymerisat hergestellt: 18 kg eines 
Copolymerisats aus 35 % Methacryls&ure und 65 % Metha- 
cryls&uremethylester werden in einera LSsungsmittelgemisch 
aus 61,5 kg fithylglycol und 20,5 kg Tetralin aufgelQst. 
In diese Ldsung ruhrt man noch 35,7 kg einer 70 gigen 
LSsung von Polyvinylmethyiather (K-Wert = iJO) in Toluol 
ein. Diese Kunststoff Idsung wird mittels einer Rakel auf 
die RUckseite einer Kambrikpapierbahn aufgetragen, wobei 
der Kunststoff auf trag 12 g/qn, bezogen auf Trockensub- 
stanz, betrSgt. Das LOsungsmittel wird durch Trocknen in 
einen Trockenkanal verdampft. 

Beispiel 3: 

Sine Kunststoff losung, die gein. Beispiel 2 angefertigt 
v/orden ist, wird rr.it Kilfe einer Rakel auf eine Kunst- 
stoffolie aus Polyvinylchlorid, die eine Dicke von ^0 ja 
besitzt, aufgetragen. Der Kunststof fauftrag betr£gt 8 g/qm, 
bezogen auf Trockensulstanz . Das LSsungsnittel wird durch 
Trccknen irri Trockenkanal verdampft. 

Beispiel fr: * 

2s wird eine LB suns von 20 kg Polyacryls£.ure in einer Mi> 
schung aus 40 kg Xthanol und kO kg Methanol hergestellt. 
Diese Losung wird auf die KUckseite einer Papiertahn aus 
Glac&papier in einer Starke von 12 g/qin, bezogen auf Trok- 
kensubstanz, aufgetragen. Das Losungsnittel wird durch 
Trccknen im Trockenkanal verdampft. 

Beispiel Z - 

Es v/ird eine LCsung eines Ccpolyrr.erisats aus MaleinsSure 
anhydrid, Vinylacetat und Vir.ylchlcrid in einer Estermi- 
schung aus gleichen Teilen Xthylacetat und Butylacetat 
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hergesteilt . Me Lfisung. wird mitt els Rakel attf die RUck- 
seite einer Papierbahn aus Hochglanzglac§papier aufge- 
tragen. Der Kunststoffauf trag betrSgt 10 g/qm, bezogeri 
auf Trockensubstanz. Das LBsungsinittel wird durch Trock- 
heri im Trockehkanal verdampft. 

Beispiel 6: 

Eine LSsung aus 15 kg eines carboxylgruppenhaltigen Poly- 
methacrylats, bekarint unter der Bezeichnurig "Plexigum .7613", 
in 35 kg Glycol saurebutylester und 7 kg Tetralin, Wird auf 
•die RUckseite einer Papierbahn aus Velourpapier aufgetra- ~ 
gen. Der Kunsts toff auf trag betragt 15 g/qn^ bezogen auf 
Trockensubstanz. Das Losungsmittel wird durch Trocknen in 
einem Trockenkanal verdampft. 
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Patentanspruch 

Etiketten und Zuschnitte aus holzfreiem Oder holz- 
haltigem, gegebenenfalls mit einem Oberflachenver- 
edelungsstrich versehenen Papier oder aus Kunst- 
stoffolien zum Aufkleben auf Gegenstande mittels 
Leim auf wMfiriger oder Dispersionsbasis, dadurch 
gekennzeicb.net , daJJ sie auf der zu beleimenden RUck- 
seite mit einer hydrophilen Kunststof fpraparation 
beschicht.et sind, die aus carboxylgruppenhaltigen 
Polymer isaten, Mischpolymerisaten oder deren Mi- 
schungen besteht. 
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